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@ Remplacement du nucleus du disque intervertebral par un polyurethane polymerise in situ. 



(57) L'invention consiste en un procede. un dispositif et un 
produit permettant de remplacer le nucleus du disque interver- 
tebral, apres enucleation de celui-ci. 

Le procede consiste a polymeriser dans la cavite 4 un 
melange 7 aboutissant a la formation d un polymere. 

Le dispositif est constitue d un sac 1. fixe sur un tube 2. Le 
melange 7. injecte dans le sac 1 rSagit pour former un 
polyurethane. 

' Un dispositif 3 permet la fermeture du sac 1. 

1 Le dispositif permet le retablissement des fonctions de 

' I'articulation intervertebrale. 
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La presente mvention concerne un disposmf permet- 
tant le remplacement d'une part ie (le nucleus) des disques 
intervertebraux par un materiau implante. 

Un polyurethane (10) est polymerise directement dans 
la cavite (4) cree a l'occasion d'une nucleotomie ou d'une 
chemonuc 1 eo 1 yse . 

Ce dispositxf vise a retablir les fonctions de mobilite 
et d'amortissement des disques Uses sans mettre en place une 
prothese totale du disque intervertebral. 

Le dispositif comporte un sac (1) en polyethylene 
etanche et vide d'air, fixe sur l'extremite (8) du tube (2). 

Le tube (2) presente une extreaite (8) et une extremite 

(9) . 

Le tube (2) presente a son extremite (8) une resistance 
chauffante (3) permettant la fermeture du sac (1) par 
thermo-soudure . 

Le tube (2) est introduit par le trocart (5) dans la 
cavite (4) resultant de 1 ' e 1 i m i nat ion du nucleus 

La voie d'acces est la merae que celle utilisee pour la 
nucleotomie ou la chemonuc leo 1 yse . 

Un melange (7) de monomeres et de catalyseurs est 
injecte au travers du tube (2) a l'interieur du sac (1) afm de 
combler la cavite (4). 

Apres soudure du sac (1), grace a la resistance (3), la 
polymerisation se poursuit a 37° pendant 30 minutes environ. 
Elle aboutit a la formation d ' un polyurethane (10) selon 
la formule de la figure 3. 

Le tube et le trocart sont ensuite retires. 

Une variante consiste a injecter des microbilles (11) 
du polyurethane (10) a l'interieur du sac (1). 

La figure 1 represente en coupe le tube (2) et le 
trocart ( 5 ) . 

La figure 2 represente le disque intervertebral en coupe 
axiale et les trois etapes de la polymerisation in situ dans la 
cavite (4). 

La figure 3 represente la reaction chxmique aboutissant 
a la formation du polyurethane (10). 
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La figure 4 represente la variante. 

Le sac (1) est constitue d ' un film de polyethylene 
impermeable dont l'epaisseur est de 0,1 mm. Son volume atteint 
2 cm3 environ apres expansion. 

Le tube (2) a une dimension de 25 cm de longueur pour un 
diametre de 3 mm. II peut etre realise en acier inoxydable. 

La reaction chimique aboutissant a la formation du 
polyurethane (10) resulte du melange (7) suivant : 

Hylene W (marque deposee) 1 NCO. 

Butanediol 1-4 0,5 OH. 

Polymeg 1000 (marque deposee) 0,5 OH. 

Dilaurate de dimethyl etain 0,02 X du melange. 

Le dispositif peut etre realise sous forme d'un "kit" 
sterile, prSt a l'emploi, permettant le r ech auf f ement prealable 
des monomeres utilises. 

Le dispositif, selon l'invention, est destine a etre 
place par des medecins et chirurgiens apres nucleotomie ou 
chemonuc leolyse dans le but de retablir la fonction artieulaire 
intervertebrals . 
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REVINDICATIONS 



1) l>£spositif -cfcirurgical pour la mise en place d'une 
prothese da nucleus d'un disque intervertebral, apres nucleotomie 
ou ch«»onucl*oI T te et for.at.on resultante d'une cav.te (4 ) dans le 
d.sque. Ce ^spositif est caracter.se en ce qu ■ i 1 comporte un tube 
(2) apte a etre inase.re dans un trocar t (5). 

Le tube (23 prisnte une extremite anterieure C8) garn.e d'un sac 
(1) expansile et une extremite posterieure (9) re li ee a un moyen 
d'mjectioBd'an produit permettant d'expanser le sac (i) dans la 
cavite (4). 

2) Di.po»itir cbirurgical selon la re vend i cat > on 1, caracte- 
rise en ce que le produit mtroduit dans le sac (1) soit ou bien 
un melange apte i se P o 1 yffler i ser , ou b.en des nucrobilles de 
polyureth affile. 

3) Dispositif selon 1'une des re vend i cat i on s 1 et 2 
caracterise en ce que 1 'extremite anter.eure (8) du tube't 2 ) 

est equ.pee de myens chauffants aptes a provoquer le scellement 
du sac ( 1 ) .. 

4) Di^ositif .selon 1'une quelconque des re vend i cat i ons 1 a ^ 
caracterise en ce que le sac (1) est en polyethylene. 

5) Di^os.ti.f selon la re vend > cat i on 1, caracterise en ce que 
le melange ,pte a se polymery comprend au moins un isocyanate au 
B ° inS Un PC ^ 01 « ^ »oin> un catalyseur approprie 

6) Di Wsltlf . selon la revendication 5i caracteris . en ce 
le melange « • isacyan-ate , polyol et catalyseur est adapte a se 
polymerises a 3 7»C, en environ 30 minutes 
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Hyie-ne W + Poivymeg^lOOO + Bu banechoU 

(marque de'posee) (m«r^ t dt'pose'ej £t-A-J 
>lNJCo e>,SOH OS" OH 
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